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(57) Abstract 



Ihe invention concerns a composite prosthesis, comprising a non-absorbablc prosthetic fabric and at least a film of a material 
absorbable in vivo, combined with one surface of the prosdieUc fabric. In combination, the prosthetic fabric has a three-dimensional 
structure separating its two surfaces, whereof one at least is open to all post-surgical cell colonisation, and the film of material absorbable 
in vivo is linked at least superficially to said fabric other stirface. 
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Prothtse composite, comprenant un tissu proth^tique, non r^oityable, et au moins un film d'un mat^riau r£soibable in vivo, assocl6 
d une face du tissu proth^que. En cooperation, le tissu proth^que a une structure tridimensionnelle s^parant ses deux faces, dont au 
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PROTHE8E COMPOSITE POUR LA PREVENTION DES ADHERENCE6 
POST-CHIRURGICAIiES ET SON PROCEDE D'OBTENTION 

La presente invention concerne une prothese 
composite pour la prevention des adherenoes 
post-chirurgicales, notamment dans le domaine de la 
chirurgie viscerale, pari^tale ou neurologique. 
L* invention sera plus particuliSrement dfecrite par rapport 
a une prothese composite destinee a une utilisation en 
chirurgie parietale, dans la reparation des Eventrations, 
ou hernies. 

Les adherences post-chirurgicales comprennent 
toutes les liaisons fibreuses non anatomiques, induites 
f ortuitement par un acte chirurgical lors du processus 
normal de cicatrisation, Elles peuvent survenir dans 
toutes les disciplines chirurgicales quel que soit le 
geste considered Elles sont gen^ralement d'autant plus 
s6veres que le traumatisme chirurgical est important et 
que les tissus assurant normalement les plans de clivage 
(tissu conjonctif interstitiel, les synoviales, les gaines 
tendineuses, sereuses p^riton^ale et pleurale..,) ont ete 
touches. Tout traumatisme chirurgical tissulaire est suivi 
d^une cascade d'Evenements physio log iques dont les 
principaux temps peuvent etre simplifies comme suit : 

- temps zEro (tO) : traumatisme chirurgical, effraction 
cap ilia ire ; 

- temps z6ro plus quelques minutes : coagulation, 
formation du reseau fibrineux, liberation des facteurs 
chimiotactiques ; 

- temps zEro (to) plus 12 48 heures : 
afflux leucocytaire a dominante polynucleaire ; 

- temps zero (tO) plus 24 heures a 5 jours : 
afflux leucocytaire a dominante macrophagique ; 

- temps z6ro (tO) plus 4 a 8 jours : 
afflux f ibroblastique ; 
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- temps zero (tO) plus 5 a 14 jours : 
dif f ferenciation conjonctive de la reaction 
cicatricielle ; 

- temps z6ro (tO) plus 15 a 180 jours : 
5 remodelage cicatriciel, 

Meme si les mecanismes exacts sont pour certains 
encore inconnus, notamment en ce qui concerne le 
determinisme de I'intensite de la reaction, il apparalt 
done que les premiers jours sont determinants puisqu'ils 

10 conditionnent 1* afflux f ibroblastique responsable de la 
formation d * adherences • 

De ce fait, de telles adherences 

post-chirurgicales peuvent provoquer des syndromes pouvant 
se classer principalement en douleurs chroniques, 

15 syndromes occlusifs, et infertilite feminine « Par 
ailleurs, elles augmentent tr^s sensiblement les risques 
de fausses routes lors d'une r^intervention, (effraction 
myocardique ou intestinale lors de la thoracotomie ou 
laparotomie iterative) , tout en prolongeant les temps 

20 op^ratoires, la dissection prealable pouvant ^tre dans de 
tels cas tres fastidieuse. 

Une solution a ce probl^me consiste en 
1 • interposition d*une barriere physique entre les 
structures que l*on souhaite ne pas voir adherer • L*effet 

25 barriere recherche pose toutefois le probldme du pouvoir 
adh^siogene intrinsSque de cette barriere. En effet, si la 
barridre est const ituee d'un mat^riau non resorbable, elle 
peut ^tre a l^origine elle-meme d* adherences au cours du 
temps ; et si elle est resorbable, sa resorption doit Stre 

30 suffisamment peu inf lammatoire pour ne pas engendrer 
elle-meme des adhSrences- 

Plusieurs proprietfes sont done necessaires pour 
qu'un matSriau puisse pr6tendre rfeduire le risque 
d * adherences , a savoir, entre autres : 
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- le materiau doit etre sensiblement lisse et non poreux, 
sur au moins I'une de ses faces, de fa9on S ne pas 

-offrlr d'espace a une recolonisation cellulaire ; 

- la surface du mater iau doit limiter 1' adhesion 
5 cellulaire primitive. 

Toutefois, et notamment dans la chiriirgie 
viscdrale et pari^tale, la barrt^re doit ^galement 
presenter une certaine resistance mecanique lui permettant 
de remplir sa fonction en tant qu' element de 

10 reconstruction chirurgicale, De maniere generale, les 
tissus prothetiques connus notamment dans le traitement 
des insuf f isances parietales, par exeraple hernies et 
eventrations, apportent un complement de resistance 
mecanique a la reconstruction chirurgicale. De tels tissus 

15 sont d'autant plus efficaces et leur tolerance locale 
d'autant roeilleure que leur integration tissulaire est 
intime et precoce. Pour cette raison les tissus 
prothfetiques connus les plus performants dans ces 
indications sont generalement tres poreux, et connus de 

20 fa^on al €tre int^gres dans le corps le plus rapidement 
possible. Par "poreux", on entend la caracteristique selon 
laquelle au moins I'une des faces du tissu est rugueuse, 
pour presenter des alveoles, reparties reguli&rement ou 
non, et favor isant toute colonisation cellulaire. C'est 

25 ainsi que lors du contact avec les visc^res par exemple, 
ces tissus sont adh§siog^nes, ce qui limite leur 
utilisation aux sites dits pre- ou r6trop6riton6aux. Or, 
dans un certain nombre de cas, et plus particulierement 
lors d' Eventrations multirecidivSes , 1 « implantation en 

30 site pr6p6riton6al strict est difficile, voire impossible 
du fait de 1» existence d*un deficit en sereuse etendu. 

Un besoin s^est done fait ressentir de disposer 
d'un produit permettant de rSsoudre le probleme de 
prevention des adh§rences post-chirurgicales, tout en 

35 off rant un renfort proth6tique soumis ^ la recolonisation 
cellulaire et integration tissulaire, et pouvant servir. 
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par exeiaple, S traiter une eventration avcc parte 
peritonSale importante, ou encore des petites eventrations 
par laparoscopie, et des hernies. 

La demande de brevet WO-A-96/ 08277 deer it a cette 
5 fin une prothese composite comprenant un tissu 
prothfitique, en !• occurrence un treillis resorbable ou 
non, et au mo ins un film d'un mater iau collagenique 
r6ticul6, resorbable, en 1' occurrence un gel de collagene 
coagule a 1 • dtat sec, associe a une face du tissu 

10 prothetique. La prothese composite ainsi constituee trouve 
application dans le traitement des eventrations et des 
hernies, et evite, selon les inventeurs, des adherences 
postoperatoires , car la membrane collagenique constitue 
une zone de clivage permettant la liberation des 

15 eventuelles adherences post— operatoires precoces qui 
peuvent se former. 

La prothdse composite selon le 

document WO-A-96/08277 doit ^tre am61ior€e quant a la 
n€cessaire ind€pendance , une fois qu'elle est implant^e, 

20 cntre, d'un c5t6^ le ph^nom^ne de colonisation cellulaire 
et d* insertion tissulaire, qui doit etre si possible 
dirig^^ et de 1' autre c6t6, la r6sorption du film, qui 
doit ^tre relativement rapide in vivo, de maniSre h 
limiter les ph^nomSnes inf lammatoires* 

25 Tel est I'objet de la presente invention. 

ConformSment k 1» invention, en cooperation, d'une 
part le tissu proth^tique a une structure 
tridimensionnelle separant ses deux faces, <iont au moins 
1 • une est ouverte a toute colonisation cellulaire 

30 post-chirurgicale, et d» autre part le film du mat6riau 
resorbable est 116 au moins superf iciellement a 1 'autre 
face dudit tissu. 

Par "face ouverte", on entend que ladite face 
comporte des alv6oles ayant une certaine profondeur selon 

35 I'gpaisseur du tissu tridimensionnel, ces alvdoles 
, traversant complfetement, ou non, I'fepaisseur du tissu. 
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d*une face a 1" autre, Dans le cas d'une traversee complete 
des alveoles, on parlera d'un tissu proth6tique ajoure ou 
ayant une structure ajour^e, 

Selon 1* invention, pref erentiellement la face du 
5 film resorbable, opposee au tissu prothetique - est 
sensiblement lisse et non poreuse, 

Pref erentiellement , le film resorbable est 
constitue par au moins un derive de polysaccharide formant 
un hydrogel insoluble en milieu aqueux. 
10 Gr^ce a 1' invention, de maniere controlable : 

— la prothese erop^che la colonisation cellulaire immediate 
post-chirurgicale, du cote comportant le film 
resorbable, lequel se resorbe pendant une dur^e 
compatible avec la reconstitution tissulaire, par 

1.3 exemple celle du peritoine ; 

- la prothdse facilite la colonisation cellulaire 
immediate post-chirurgicale, sur la face comportant le 
tissu, ouverte de mani&re a permettre une integration 
rapide et mecaniquement efficace de celle-ci, notamment 

20 lorsqu'elle est utilisee en tant que renfort parietal ou 
visceral, 

Pr6f Erentiellement, mais de maniere non exclusive, 
le tissu prothetique comprend deux faces poreuses 
opposees, reliees I'une a !• autre par des fils de liaison, 

25 dont I'une est ouverte a toute colonisation cellulaire 
post-chirurgicale, et dont 1» autre est fermee a ladite 
colonisation par le film de mat6riau resorbable. Par 
exemple, I'armure du tissu prothetique determine dans 
I'epaisseur de ce dernier, une multiplicity d» alveoles ou 

3 0 canaux transversaux, sensiblement para 1 Idles les uns aux 
autres, dfebouchant de part et d' autre dudit tissu sur les 
deux faces poreuses respect ivement, et dont la section 
interne est substantiellement exempte de tout fil de 
liaison. II s^agit done d'un tissu prothetique souple 

3 5 ayant une structure en "nid d'abeille". 
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Par derive de polysaccharide, on entend aussi bien 
le polysaccharide considere a I'etat pur, que ce dernier 
modifie chiiniquement: , ou melange a d'autres produits ou 
adjuvants biocompatibles . 
5 Avantageusement, le polysaccharide est choisi -dans 

le groupe consistant en les mucopolysaccharides, les 
polysaccharides polyanioniques , les glycosaminoglycannes , 
les celluloses modifiees, et des melanges de ceux-ci. De 
preference, le derive de polysaccharide est choisi dans le 

10 groupe consistant en un derive de I'acide hyaluronique 
(HA) ou de ses sels, un derive de la 
carboxyraethylcellulose (CMC) , un derive de la 
carboxymethylamylose (CMA) , un derive du chondroitine-S- 
sulfate, un derive du dermatine sulfate, un derive de 

15 I'heparine et un derive de I'h^parine sulfate, ou un 
melange de ceux-ci. 

Plus pref erentiellement encore, le d€rive de 
polysaccharide est un derive de I'acide hyaluronique ou 
l«un de ses sels hyaluroniques * L^acide hyaluronique est 

20 un mucopolysaccharide naturel present, entre autres, dans 
le fluide synovial, dans les parois des vaisseaux 
sanguins, le cordon ombilical et dans d* autres tissus 
conjonctifs. Le polysaccharide consiste en des residus de 
N-ac6tyl-D-glucosamine et d'acide D-glucuronique, reliSs 

25 par des liaisons B 1-3 glucuronidiques et B 1-4 
glucosaminidiques, respect ivement, de sorte que 1 'unite de 
construction est des ign^e - ( l>4 ) -B-D-GlcA- ( l>3 ) -B-D- 
GlcNAc. Le HA se dissout dans l*eau et forme un liquide ^ 
haute viscosite. Le poids moleculaire de HA isolS de 

30 sources naturelles est generalement compris entre 5x10^ a 
lxl07 Daltons. Tel qu* utilise dans la presente demande, le 
terme "HA" comprend aussi bien I'acide hyaluronique, que 
ses sels hyaluroniques, et indue par exemple, 
I'hyaluronate de sodium, I'hyaluronate de potassium, 

35 I'hyaluronate de magnesium, et 1 'hyaluronate de calcium. 
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Le derive de HA prSfere est insoluble dans l<eau, 
et biocompatible, et peut etre obtenu, par exemple en 
f aisant reagir le HA avec un agent r^ticulant 
polyf onctionnel, tel que par exemple un epoxyde 
5 polyf onctionnel. De maniere ^generale, les procedes- de 
reticulation ou de modification permettant d'obtenir un 
derive de HA convenable pour une association au tissu 
prothetique tridimensionnel sont bien connus en soi et ne 
seront pas decrits plus en details ici, Ces procedes sont 

10 notamitient decrits dans les dexnandes de brevet 
WO-A-89/02445, WO-A-92 / 00105 , et WO-A-92/20349 , dont le 
contenu est integre ^ la presente demande de brevet, en 
tant que de besoin. 

Avantageusement , I'epaisseur du film resorbable 

15 est moins importante que l'6paisseur du tissu prothetique, 
par exemple comprise entre 2% et 10% de I'epaisseur totale 
de la prothSse composite, et de preference comprise entre 
environ 30 /xm et 100 ^xm, et plus prefer entiellement est 
-d' environ 50 /xm S 75 m^* 

20 Le film resorbable qui fait partie de la proth^se 

composite de 1* invention est biocompatible, non toxique, 
et se resorbe in vivo rapidement. Le matfiriau resorbable 
utilise peut etre indif f eremment d'origine animale, 
humaine ou synthetique* 

25 Dans un mode d» execution prefer 6^ le film 

resorbable est lie au moins superf iciellement au tissu 
protbetique, directement ou indirectement^ et de 
preference est lie directement par absorption capillaire, 
dans une certaine epaisseur du materiau, dans les fibres 

3 0 constitutives du tissu prothetique. 

Plus pref erentiellement encore, le film resorbable 
est lie directement par absorption capillaire du materiau 
resorbable dans les fibres constitutives du tissu 
prothetique sur une profondeur inferieure a 750 ^m, 

3 5 mesuree S partir la surface exterieure du film. 
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Conf orm^ment a 1* invention, une prothese composit-e 
coxnporte deux faces differentes dans leurs aspects et 
f onctions respectif s, a savoir une face poreuse ou ouverte 
d'un c6t6, pour accueillir et diriger la colonisation 
5 cellulaire post-chirurgicale, et 1* autre face fermee pour- 
la separation tissulaire sans adherence • 

Le film resorbable est de preference continu, 
lisse et non poreux, recouvrant entierement le tissu 
prothetique, et plus pr^f 6rentiellement , deborde de ce 
10 dernier de fagon a proteger la prothese de contacts 
visc^raux, le d^bord pouvant ^tre par exemple de 5 a 10 
millimetres • 

Le film resorbable est intimement lie au tissu par 
penetration superf icielle, de fa^on a ne pas const ituer un 

15 plan de clivage ou delamination, tout en maintenant la 
porosite du tissu ouverte sur 1* autre face. 

De preference, le film resorbable est egalement 
souple, en particulier a l^etat hydrate, de fa^on H 
preserver la maniabilite de la prothese, et son eventuelle 

20 utilisation par voie coelioscopique. 

Une fois rehydrate, le film restaure au tissu 
prothetique ses proprietes mecanigues initiales (souplesse 
et elasticite) sans se fragmenter, ni rendre la fixation 
de la prothese plus difficile. II est en outre 

25 transparent, non deiaminable et non collant lors de sa 
mise en place. Sa resorption rapide assure la protection 
contre les phenomdnes adhesiogSnes initiaux, c*est-li-dire 
dans la premiere semaine post-operatoire, ou autrement 
dit, pendant le laps de temps necessaire a 1 • integration 

30 tissulaire de la face opposee. Lors de sa resorption, son 
caractSre faiblement inf lammatoire et/ou immunogene ne 
perturbe pas la colonisation tissulaire a 1* oppose 
dudit film. 
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La presents invention sera mieux comprise par la 
description detaillee d'un mode d' execution prefere, 
donn6e k titre d'exerople, par r^f^rence au dessin en 
annexe, dans lequel : 
5 - la Figure 1 represente schematiquement une protKese 
composite selon la presente invention ; 
- la Figure 2 represente un dessin schexnatique de 1 ' armure 
de tricotage d*un tissu proth^tique appartenant ^ une 
prothese composite selon la presente invention, 

10 En se referant utilement a la Figure 1, une 

prothese composite selon la presente invention est 
representee de maniere generale par la reference l. La 
prothese comporte un tissu prothetique 2, presentant deux 
faces 4 et 5, dont I'une est recouverte d*un film 3 de 

15 derive de polysaccharide, Le tissu prothetique 2 a une 
st.ruct:ure tridimensionnelle ajour^e, et done une certaine 
epaisseur qui separe la face 4 de la face 5. Ce tissu peut 
etre de manidre prfef^r^e un tricot Rachel a entretoise, 
realise sur double fonture, L'^cartement des deux fontures 

20 et les debits des fils permettent d'obtenir un tissu fini 
en trois dimensions (structure tridimensionnelle), d*une 
epaisseur comprise entre 1 a 3 mm, et par exemple 
d'environ 1,8 mm, pour un poids d'environ 90 g/m* . Les 
caracteristiques finales sont donnees independamment . du 

25 tricotage par le choix de la mati^re preraiSre employee, 
par exemple du polyester PES 50 dtex multifilaments, la 
temperature, et le temps de thermof ixage* En dehors de la 
filature, le fil et le tissu ne re9oivent aucun autre 
traitement (pas d*ensimage ou de lavage), Un tel tissu 

30 presente, selon la norme NFG 07119, une force de rupture 
par traction comprise entre environ 18 daN et environ 
3 0 daN, et un allongement de rupture par traction compris 
entre environ 25% a 37%, en chalne, et une force de 
rupture par traction comprise entre environ 9 daN et 

35 15 daN, et un allongement de rupture par traction compris 
entre 60% d 88%, en trame. 
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Un tel tlssu composite peut etre realist par 
tricotage en chalne de cinq nappes de fils, et 
conf ormement au dessin scheiuatique de la Figure 2. Dans 
cette figure, chaque nappe de fils est identifiee par une 
5 lettre, allant de A le schema en lui-mdme utilis.ant 

un systeme de description du tricot a realiser tout a fait 
habituel et comprehensible pour I'homme du metier, et qui 
ne sera pas decrit plus en details ici, Conformement a la 
Figure 2, le tissu prothetique prefere selon la presente 

10 invention est constitue, comme precedemment decrit, de 
deux faces poreuses independantes . Ces deux faces sont, 
dans I'exemple donne, elles-memes constituees de deux 
nappes de fils, referencees A,B et D,E respect ivement, les 
nappes A,B donnant une face a ouvertures en forme de 

15 goutte d'eau, pour accueillir et diriger la colonisation 
cellulaire post-chirurgicale, et les nappes D,E donnant 
une face Bl ouvertures hexagonales qui sera ferm^e par le 
film du materiau collagenique. Le tissu prothetique peut 
^tre tricots sur un metier Rachel ^ double fonture* Dans 

20 ce cas, toutes les barres correspondant aux fils A,B et 
D,E sont enfilees un plein-un vide* La nappe de fils de 
liaison est representee par la reference C, et est enfilee 
pleine. Les differentes nappes A-E de fils sont toutes 
tricotges en meme temps. Ainsi, les fils de liaison sont 

25 distribues selon les bords periphSriques des ouvertures de 
chaque face et s'fetendent sensiblement perpend icul a irexnent 
depuis une face vers 1' autre face, evitant que des fils de 
liaison occupent une partie trop import ante du volume des 
canaux transversaux qui sont formes. Le tlssu final peut 

30 ensuite etre stabilise simplement par passage au four a 
une temperature comprise entre environ 170 **C et 
environ 220<*C. 

II resulte de la description precedent e que les 
fils constitutifs du tissu tridimensionnel ont une nature 

35 non resorbable, mais biocompatible, par consequent 
differente de celle du materiau resorbable du film* 
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La fabrication d"une prothdse composite associant 
un tissu proth^tique ^ structure ajouree 

tridimcnsionnelle, tel quVobtenu precedemment, avec un 
film de derive de polysaccharide peut ^tre realisee comme 
5 suit. 

La solution contenant le derive de polysaccharide 
est repartie uniformement sur un support inerte hydrophobe 
et plan pour former un film resultant de deux couches 
minces superposees. Pour ce faire, on applique d^abord une 

10 premidre couche mince de la solution. Apres g^lification 
de cette premiere couche mince par ref roidissement , on 
applique a sa surface une deuxieme couche mince S partir 
de la m6me solution. 

Le tissu prothetique a structure ajouree 

15 tridimensionnelle, presentant une epaisseur de I'ordre de 
1^8 mm, est appliqu6 par sa face a ouvertures hexagonales 
sur la deuxieme couche mince, avant gelif ication, de telle 
sorte c[ue I'ancrage du tissu dans le derive de 
- polysaccharide s'effectue pendant le s^chage du film. 

20 Apres reaction, la prothese composite est separee du 
support inerte hydrophobe. 

II est remarquS que le film de derive de 
polysaccharide peut remonter par capillarite dans les 
fibres, cet effet 6tant en partie responsable de la 

25 resistance S la delamination 61evee du film du tissu 
prothStique, Enfin, le film est continu, aucune fibre 
synthStique provenant du tissu prothetique n'apparaissant 
£^ sa surface. Par ailleurs, le film presente une Epaisseur 
de l^ordre de 50 a 75Mxn, mais peut remonter par 

3 0 capillarity dans les fibres du tissu prothetique jusqu'i 
une epaisseur d* environ 750 /xro. 
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HEVENDICATIONS 

1/ Prothdse composite, comprenant un tissu 
proth^tique, non resorbable, et au moins un film d*un 
inatieriau resorbable in vivo, associ6 S una face du tissu 
5 prothetique, caracterisee en ce que , en cooperation,. . le 
tissu prothetique a une structure tridimensioniielle 
separant ses deux faces, dont au laoins I'une est ouverte a 
toute colonisation cellulaire post-chirurgicale, et le 
film du materiau resorbable est lie au moins 

10 superf iciellement a 1' autre face dudit tissu, 

2/ Prothese selon la revendication 1, 

caract6risee en ce que le tissu prothetique a une 
structure ajouree, 

3/ Prothese selon la revendication 1, 

15 caracterisee en ce que le film est constitue par au moins 
un derive de polysaccharide formant un hydrogel insoluble 
en milieu aqueux. 

4/ Prothese composite selon la revendication 3, 
caracterisee en ce que le polysaccharide est choisi dans 

20 le groupe consistant en les mucopolysaccharides, les 
polysaccharides polyanioniques , les glycosaminoglycannes , 
les celluloses modifi^es, et des melanges de ceux-ci. 

5/ Prothese composite selon la revendication 3, 
caracter-isSe en ce que le derive de polysaccharide est 

25 cKoisi dans le groupe consistant en un derive de I'acide 
hyaluronique (HA) ou I'un de ses sels hyaluroniques, un 
d6riv6 de la carboxymethylcellulose (CMC) , un dSriv^ de la 
carboxym^thylamylose (CMA) , un derive du chondroXttne-6- 
sulfate, un d^riv^ du dermatine sulfate, un d6riv6 de 

30 I'h^parine et un derive de I'h^parine sulfate, ou un 
melange de ceux-ci. 
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6/ Prothese composite selon la revendication 3, 
caracterisee en ce que le derive de polysaccharide est un 
derive de I'acide hyaluronique (HA), ou I'un de ses sels 
hyaluroniques . 

5 7/ Prothdse composite selon la revendication- 1/ 

caractSris^e en ce que I'epaisseur du film resorbable est 
inoins importante que I'epaisseur du tissu prothetique. 

8/ Prothfese composite selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que I'epaisseur du film resorbable est 
10 comprise entre 2% et 10% de I'epaisseur totale de la 
proth&se composite. 

9/ Prothese composite selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que I'epaisseur du film resorbable est 
comprise entre environ 30 fim a 100 fim, et de preference 
15 est comprise entre environ 50"* a 75 /xm* 

10/ Proth&se composite selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que le film resorbable est lie au moins 
superf iciellement au tissu prothetique. 

IX/ Prothese composite selon la revendication 1, 
20 caracterisee en ce que le film est lie directeraent par 
absorption capillaire du materiau resorbable dans les 
fibres const itutives du tissu prothetique. 

12/ Proth&se composite selon la revendication 1^ 
caracterisee en ce que le film est lie par absorption 
25 capillaire du materiau resorbable dans les fibres 
constitutives du tissu prothetique sur une profondeur 
inf^rieure a 750 fim, mesuree a partir de la surface 
exterieure du film. 

13) ProthSse selon la revendication 1, 

30 caracterisee en ce que le tissu prothetique comprend deux 
faces poreuses opposees, reli6es I'une a I'autre par des 
fils de liaison, dont I'une est ouverte a toute 
colonisation cellulaire post-chirurgicale, et dont I'autre 
est fermee Bl ladite colonisation par le film de materiau 
35 resorbable. 
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14) Prothese selon la revendication 13, 

caracterisee en ce que I'armure du tlssu prothetique 
determine . dans I'epaisseur de ce dernier, une multiplicite 
d'alveoles ou canaux trans versaux, sensiblement parallSles 
5 les uns aux autres, debouchant de part et d* autre dudit 
tlssu sur les deux faces poreuses respect ivement, et dont 
la section interne est substantielleinent exempte de tout 
fil de liaison. 
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